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Beschreibung umfangreich verfflgbarer Literatur ausfflhriich be- 

schrieben. Eine umfassende DarswHung findet sich z. 
Die Erfindung betriffi die Hftrsiellung und Anwen- in Vjewcfi/Hechtlen :KumlStoffhandbuch,BdVlrro- 
dung neuarriger, sehr stabiler Iiycktiorsmassen zur Ab- LYURCTH ANE"*, Hanscr Vcrlag. MOnchcn 1966 und 
dichtung vorzugsweise wasscrfuh render Porcn, KapilU- s 1983 (Neuauflagc, Hrsg, G. Oertcl). 
ren, Fugen. Rissen, Spalten und Klilften in Baustoffen, In der DE- AS 23 47 2&9 ist eln Verfahrcn zur Herstel- 
flauteilen, Kanalsystemen und in geologischen Sirukiu- lung von PolyurethanhamsioffgeJen unter Mitverwen- 

dung von Pofyaminen und Wasser und/odcr Alkohol at$ 

Die Injektionsmassen konnen groDerc McTigcn an Kcttenvcrianecrcr bcschricbcn. 

Wasser cnthaltcn, ohne daB ein rtlcvanter Verlust des lO Weiter sind in der DE-AS 25 38 7\6 und DE-PS 

elngeschlossentn Wosscts an der Luft emmtt 25 21 265 Polyureihanhamstoff-Gcla untcr Mitvcrwen- 

Sic zcichnen sich durch cine sehr hohe mechanische dung von Polyaminen und Wasser/und oder Alkohol als 

Festigkeit bei groBer Ela^tizitat aus. iCettenverlAngerer beschr ieben, aus denen mikroporfise 

Wit den Injekiionsmasscn nach dem Anspruch der Formkiirper aU Verbandmatcrlal oder als Trilger fOr 

Erfindung isc cs mdglich, sclbst stark und untcr hohera is Duftsioffc hergcsielk werden konnen und die be! der 

Druck flieflendes Wasser z. B. bei Wassereinbrilchen im Verf estigung eine Schaumphase durchiaufen. Die Syste- 

Tunnclbau in kOrzester Zelt absolut dauerhaft abzu- me nach diesen Anmeldungen kttnnen ebenfalls FOll- 

dUmmcn. stoffe und ggfs. gelflste fremde Polymere enthaJten. 

Nach dem Stand der Technik ist es bekannt, zur Ab- Im Gegensatz zu diesen bekannien Gelk6rpern ge- 

dichtung wasserfUhrender Baustoff- oder Gebigsstruk- 20 hen die Injektionsmassen nach der anspruchsgemaBen 

wren reaktiv hanende Stoffe zu verwenden. In groBem Erfindung grundsatzlich von emem Reaktionsmechanis- 

Umfang werden fUr solche Injektionen Gemische aus mus aus, bei dem eine Additionsverbindung aus mebr 

Polyolcn mit Polyisocyanaten verwendet, die durch Ad- funktionellen Isocyanatcn mit einer w2l)ngen Dispcr- 

ditioo ru den bekannten Polyurcthancn reagicrcn, sion polymcriBicncr, ungcsauigtcr olefinischer Vcrbin- 

Es sind nach dem Stand der Tcchnik auch Systeme 25 dungcn Oder Polyurethane oder ggfs. aach einer Bitu- 

bekannt, bei denen ein bestimmics Poiyisocyanatge- mencmulsion umgweut wii^ wobci die Disperiionen 

misch mit Wasserglas umgcsetzt wird. Daraus resultiert aus ungesattigten olcfmischcn Vcrbindungcn aus win- 

ein spi^d-harter Korper, der aus einera anorganiacheii/ schaftlichen GrQndcn bevorzugt werden. 

organischen Zweiphasensysiem besleht Amine als ICetienverlSngerer werden nicht bcnotigt. 

Schliefilich werden tnt abdichtenden Injcktion was- 30 wohl kiJnnenaber die aus der Literatur als Reakiionsbe- 

serfOhrender Stfukturen auch Tsocyanat-Prapolymerc schleunlgerallgemein bekannten teriiare Amine als Ka- 

verwcndei. die bei Koniakt mit dem Wasser in der Bau« talysatoren selbstversiAndlich mitverwendet wcndeiL 

stoffstruktur stark aufschiumen und dabei schnell har- Bei der Vermischang der icomponenien zu Herstel- 

ten. Durch diese Volumenvergrdl^erung soil eine beson- lung der Injektionsmassen nach dem Anspruch diescr 

ders wirtschafriiche und durch die spontane Reaktion 35 Erfindung entsteht ein Zweiphascnsystem. Die freicn 

mit Wasser eine schnelle Ahdichtung erreicht werden. NCO<Gruppen des Isocyanat-Prapolymeren reagierrn 

Nachteilig ist bei diesen Systemen nach dem Stand mit dem DispersionsmitteS (Wasser) der olefimschunge- 

der Tcchnik abcr,daD die Schaumstrukiurschrunglcich Saltigten Dispersion (bzw, der Polyurethandispersion 

ausfallt und das alle aus der NC0:H2 O-Reaktion mil oder der bituminosen Emulsion) tu einem Polyhamstoff. 

CO2 getriebenen PolyurelhanschSume eine offenzclligc 40 Dadurch wird der Dispersion bzw. Emulsion das noi- 

Schaumstruktur besitzen, raithm iangfiistig und vor al- wcndige Dispersionsmitxcl sofdn cnizogen. Die Dlsper- 

lem bei hohem Druck nicht wasserdicht setn kdnnea sion koaguliert durch den Entzug des Disperslonsmiwels 

Nach dem Stand der Technik muB bd aoldien spontan, so daB ein homogenerK«rper entsteht, der aus 

Schaumsysiemen deshaib auch immer zusat2llch mit ei- einer sich glcichmaflig durchdringcnden Sirukiur aus 

nem nichtschgumcnden iDjeklionsmawrial nachinji2iert den Polymeren der oJefinisch ungesaiiigien Dispersion 

werden, um einen langffristigcn Abdiehlungseffeki si- (bzw. der Polyurethandispersion/der Bitumcncmulsion) 

cherzustelicn. gebikleten Polyurethanharnstoff besteh L 

Es war deshaib ubenaschend, daB dureh Vermischen Die Kctteniange der bei der Reaktion entsiehenden 

von Additionsvertendungen aus oder Polyisocyana- Polyurethanhamsioffc ist dabd fur die Eigenschaft de% 

ten mil bcstimmtoi Polyethem nrit freien KCO-Grup- so Reaktionsproduklcs von zweitrangigcr Bedeutung und 

pen (sogenannten NCO-Prtlpolymercn) mit waBrigen nicht kritisch. Die Eigenschaft des enistehendcn Kor^ 

PolyrocrdispcrsiOftcn Oder Bitumenemulsionen in pcrs wird wciiestgehend durch das Eigenschaftsprofil 

schneller Reaktion auBerordcntlich stabile, homogene der eingeseizten Dispersion/Emulsion bestimmt 

Maasen erhalten werden W^nnen, mit denen durch In- Die fur die Herstellung der Isocyanat-Additionspro- 

jektion m cfie wasscrfflhrtode Struktur auch starke 55 duktc geeignetcn Polyelher mit freien OH-Gruppen 

WassereinbrQche sofort und sicher uAd ohne dafl Nach- sind allgemein bekannt und werden grofitechnisch her- 

arb^ten notwendig sind, abgedichtei werden k^Jnnea gestellL Bevorzugi werden solche Produkie, die linear 

Es ist grundsStzlich bekannt^ Additionsprodukte aus oder nur schwach verzweigi aufgebaut smd. mil Mol- 

Di- Oder Polviaocyanaten und Polyolen herzuStellen tind Gewichien zwischen 500 und 10 OOa besondcrs bcvor- 

diese mit Wasser umzusetzen. Auch Beschleuniger und 60 zugi sind die sogenanmen Polyethylenglykole und/oder 

Veraegcrer for diesc Umsetzung sind bekannt Dabci Polypropylenglykole. Diese Produkie sind z. B. in Fir 

cnlstchcn SChaumlge Reakrionsprodukte, aus denen un- mcnschrifien der Hflchst AG, Frankfurt unter der Be- 

ter Zusai2 besdmmter Additive subile Schaumsioffe zeichnung PEG und der BASF AG. Ludwigshafen. unter 

gewonnen werden konnen. die allgemein als Polyure- der Bczcichnung PLURIOL und der Hflls AG Marl 

ihan-Schaumebezeichnei werden. ss untcr der Beieicbnung POLYDIOL ausfOhrlich be- 

Herstellung und Verarbcitung solcher Addiiionsver. schricbcn. ....... 

binduncen und ihrc RcOktionen* auch unter technischcn Weiier kfinnen nalflrlieh die in der Liwratur (Kunst- 

SeSn^ngcn sind dem Fachmann wohlbekannt und in ston-Handbuch»Band vii, w|e bcreiis zltlfin)und inden 
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zitiertcn Schriftcn DE-PS 25 21 265. OE-AS 23 47 299, Band 1/Tcil3 Vcrla^ W. A. Colomb, Berlin - Ober 

DC- AS 25 38 71 B» beschriebenen Oder ihnlich aufgebau- schwandorr, 1 ^74. 

t( und bekonnten Prdpolymere verwendet wcrden. litre Hersiellung wird a beschrieben m Funtigam/ 

A\s geeignete Isocyanaie fDr die Herstellung dcr Ad- Vdlkcr: Acryl- urd Mcthacrylverbindyngen Springer- 

ditionsv^rbindungen kiJnnen alle bekannten, mehif unk- 5 Verlag, Berlin-Hcidelberg-New York, 1967, 

tionellcn Uocyanaie verwendei werden. Auch dicse ge- Die Eigenschaftcn solchcr fur die Hcrttellung der In- 

elgneien Isocyanate sind allgemein bekannt und in dcr jckdonsm»:$;>cn n^ch dem Ansprach dieser EKindung 

bereiiszitienenliteraiurbeschriebcn. gecigneien Dispersionen sind in den Finnenschriften 

Eine ausfuhrliche Darstellung dieser Spezics findct dcr Hersteller ausfOhrltch beschrtebeiL Nur als Beispiel 

sichauchbei W.SiefgeninLlebigsAimalenderCheniie. 10 fur geeignete DUper^ionen zur Hersiellung der an- 

Nr. 562, Se'tte 75 ff. spruchsgeinaQen Injektionsmassen werden genan nt: 

Aus wirtschaftlichcn Griindcn wcrden 2ur HerJtel- Mowilith-Dispersionen der Hfichst AG, Frankfurt^ 

lung der beschriebcncn Additionsvcrbindungen groB- Acronal- und Propiofandispersionen der BASF AG, 

technisch verfflgbare Di- Oder Polyisocyanaie Wie MDI tudwlgshafen, 

(2,4 Oder 4,4 Diphenylmethandiisocyanai), TDl (Tolouli- j5 Vinnapas-Dispersionen der Wacker Chemie, MDnchen, 

dendiisocyanat), HDMl (Hexamethylendiisocyanat) Ncoprene- Latex der Du Pont de Nemours GmbH, Dfls- 

odcr IPDI (Jsophorondiisocyanat) bevorzugt jeldorf. 

Die Addiiionsverbindungen aus den genannten Poly- Bedingt durch die Vlelzahl der ^ur Herstellung sot- 
ethem und Isocyonaien werden nach bekannter Tech- cher Dispersionen verfugbaren Grundstoffe und die 
nik so hergestetlt, daB die fUr das errejchen des notwen- ^ Mdglichkciu Mischpolymere aus verschiedenen Mono- 
digen Oberschusses an frelen NCO-Cruppen notwendi- meren herzustellen, werden Dispersionen mit $ehr tin* 
gen Isocynatmengen mit der reclinerisch aus den ver- terschiedlichcn Eigcnschaften hergesiellL Umfangrei- 
lugbaren OH-Gruppen notwendigen Mcnge an Polyct- che Ver$uche haben gezeigv daQ alle Dispersionen, un- 
born- ggfs. unter Kalalyse durch tertiare Amine Oder abh^ngig von den bei ihrer Herstellung eingesetzten 
geeignete Metalhrerbindungen und Erw&niiung — un^ 2s Monomeren und Schutzkolloiden, durch Umsetzung 
ter AusschluB von Feuchtigkeit — zwcckmaBig atso un- des Disper$ionsmitiei« (Wasser) mit Pr&polyineren der 
ter Inertgas odcr Im Vakuum umgcsetzt werden. beschriebenen An koaguliert werden konnen. Sie sind 

Auch dieses Verfahren ist dem Fachmann gelauFig deshalb grunds3tzlich auch alle geefgnet zur Verwen- 

und aus der Literatur bekannt, muD also nicht n&her dung als IComponente in Injektionsmassen nach dem 

beschrieben werden. » Ansprticb dieser Erfindtwg. 

Am Markt sind aus groQtechnischer Produktion ge« Bevorzugt for die Herscellung von Injektionsmassen 

eignete Pr^polymere auf Basis MD{, TDI und HMDl nach dem Anspruch dieser ErAndung werden aber sol- 

und den beschriebenen Polyethem unter verschiedenen che Typen, die z^helastlscbe FUme mit hoher chcmi- 

Trlvialbezelchnungen (bzw. Markennamen) verfOgbar. scher Bestdndlgkeii vor allem Im alkalischen Milieu lie- 

DiesesindnattbrtichbesondersbevorzugL as fern. Solche Qualiiiiten kann der Fachmann aus den 

Die Viskositat der Prilpolymere aus mehrfunknonel- ausfOhrtlchen Schrlften der Hersceller leicht auswahlen. 

ten Isocyanaten und Polyethem der beschriebenen Art Siatt der beschriebenen Dispersionen kOnnen zur 

ist oft relativ hoch, so daB die Systeme zur Verarbeitung Umsetzun^ mit den Polyisocyanat-Pr&poiymeren auch 

verdflnnt werden milssen. Geeignete Verdflnner nnd im waflrige fiitumenemulsionen verwendet werden. Solche 

Prinzip aJle Ldsemittel die keine OH-Gruppen enthal- 40 Bitumenemulsionen sind durch einemulgieren von auf- 

ten und nichr rait dem Prapoiymeren reagiercn konnen, gewhmolzenera Bitumen in Wasscr. vorzugsweise unter 

Wegen ihrer FlOditigkelt sind L6semittel aber proble- Miiverwendung kationischer, anionischer Oder nichilo* 

maciseh, Zur VerdDnnung der Injektionsmassen nach nogener Tenside als £mulgatoren leicht zuganglich und 

dem Anspruch dieser Crfindung werden deshalb solche grofitechnisch verf Qgbar. 

niche- odcr schwernOchtlgenStorfebevorzugt. die allge- 4S Auch Kombinationen von BitumencmuUionen mit 

mein als Weichmacher bezeicbnet werden. Eine umfas- modifizierenden Polymeranteiien, vorzugsweisc mit Di- 

sendc Beschreibung dieser jedem Fachmann bekanntcn sperslonen des Chloroprens oder Butadiens, sind be- 

StofFe findet sich in Kittel; Lehrbuch der Lacke und kanntund kdnnenals IComponentezurHerstellung vOn 

Beschichtungen, Band lU Verlag WJL Cotomb, Berlin Injektionsmassen nach dem Anspruch dieser Erfindung 

- Obcrschwandorf. so verwendei werden, 

Auch die fur die Herstellung der Injektionsmassen Schliefillch ist es fOr bestimmte Anwendungen, z. B. 

nach dem Anspruch der Erfindung notwendigen waBri- fQr das VerfUllen grower HohlrSume, mdglich dem Sy- 

gen Dispersionen oleflnisch unges^ttigter Verbindun- stem geeignete ZuschULge als Pigmente FGIIstoffe Oder 

gen Oder Polyurethane oder Bitumenemulsionen wer- Fasem aus Kunststoff, Glas, underen bekannten Grund- 

den groBtcchnisch hergesiellt und sind dem Fachmann ss stoffen zuzumischen. Auch die Zugabe von Zement kurz 

bekannt ^or der Injekiion ist m5glich und kann bci bestimmten 

Dispersionen olcfmis^ ungesattigter Verbindungcn Anwendungen nOtzlich sein. 

werden hergestellt durch Polymerisation von monome- Eine ausfOhrliche Beschreibung der geeigneten Zu- 

renungesSttigtcnOleftnen wiebeispielsweiscVinylace- schlagsioffe fmdet sich in Kittel; Uhrbuch der Lacke 

tat, Vinylchlond.Butadien. den Propensauren und ibren bo und Beschichtungen. Band 2 Verlag WA. Colomb, Bcr- 

Estem, Siyrol, Isopren, Chloroprcn, in Wasser unter lin-Oberschwandorf,1974, 

Mitvcrwendung bestimmter Tenside Oder bekannter Fur bcsondcre Anwendungen kann es erwtinscht sem, 

wasserl^licher Hochpolymcre als Schutzkolbide, Im die Injektionsmassen nach dem Anspruch dieser Erfin- 

englischen Sprachraum bezeicbnet man diese Prxxiukie dung mit einer Schaumstrukiur herzustellen. So kdnnen 

auch als Latex (Laticcs). W mit solchen geschiumten Strukturen graUcrc Hohlriu- 

Einc ausfuhrliche Beschreibung der Dispersionen me besonders wirischaftlich verfullt werden. Zur Hcr- 

nach dem Anspruch dieser Erfindung findat stch z. B. in stellung solcher gcschaumter Strukturen kann die be- 

Kittet: Lehrbuch der Locke und Beschichtungen, kannte NCQ'HiO-Reaktion genutzt werden, die CO2 
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liefert, das ab Trcibmitlcl wirkL 

Da bei Pr§polymeren mit nicdrigfim Gehall an NCO* 
Gruppcn eine ausreichendc CO^-Ausbeute nicht zu er- 
warten ist, kann e& zweckm^ig scm, der ReAktionsmi- 
schyng zus^wlich noch eiw geringe Mepg« an Di- oder 
Polyisocyanat beizumischem Es ist awcJi zweckm^Cig. 
bei solchen Anwendungen Kaialysatoren miizuverwen- 
den, die vorzugsweise die Reaktion NCOiHsO und da- 
mii die C0^Bildun6 kaialy«ierea Ein gceigncics Pre- 
duki ist z. R Olmeihyieihanolamln Oder das Dlaaobicy- 
clooccan. 

Die Beschafffenheit der Schaumstniktur sokher auf- 
geschaumter InjektionSmassen nach dem Ansprueh die- 
ser Eifmdung kann mil Oberflachenaktiven Stoffcn - 
sogenannten Surfacianis oder Tensiden — sehr genau 
beeinfluDt werden. Dem Fachmann ist auch diese Mdg- 
lichkeit wohlbekanm. Eine ausfiihriiche Beschreibung 
geeigneter oberflachenakiiver Subsianzen FIndelsich in 
Kunststoff-Handbuch. Band VTI (bereits *iiierO und in 
StacheiTensid-Taschenbuch. Hanscr-Verlafc Mtinchen, 

Zur VefBrbciiung der Injektionsmassen nach dem 
Ansprueh dieser Errmdung smd handelsObliche Mehr- 
komponenten-Dcslerpumpen und Mischeinrichtungen 
geeignet, wie sle z. B, auch zur Verarbciiung von Poly- 
urethanbarzen und Schftumen verwendet werden. Die 
Technik ist bekannt und muO nicht nAher beschricben 
werden. 

Beispicte 
Beispie] 1 

Es wurde ein Zweikomponcntcnsystem hcrgcstcllt. 
bestehend aus «mer Komponente A, diese hergestellt 
au$ 50 GT eincs handclsu Wichen Pripolymercn aus TDl 
und SO GT Tributyiphosphat imd einer Kompcneme B, 
diese hergesielli aus 95 GT einer handelsublichtn Ter- 
polymerdispersion aus Ethylen. Vinylaceui und Vinyl- 
chlorid mit einem Festkfirper von 50% und 5 GT Trlei- 
hylendiamin ats 20<^ige Usung in PropylenglyeoL 

Die Komponenicn wurdcn mii einer Volumctrisch 
1 : 1 dosierenden Hochdruckpumpe Ober getrennw 
Sehlavchle'itungen in elnen Mischkopf gefdrden und 
dort uber ein suuachcs Mischrohr (Kenies-Mischer) 
vennischt und ausgctragen. 

Es restiltierte eine homogene Misse, die intierhalb 
von 90 Sekunden zu einem auBerardentlich zAhen, fa- 
sten Kdrperverfestigtwar. 

Unter Verwendung sines InjektionspackcFS wurde 
die gteiche Masse In ein en Betonkorpcr injiziert, in dem 
ein Spatt angeordnet war der mit Wasser unter einem 
Vordnick von 5 bar durchstrdmt wurde. Der Wasser- 
durchflufi wurde innerhalb von 2 Minuten vOllie ge* 
StoppL Bei einer durch Kembohrung erfolgten Ober- 
prUfung konnte festgestellt werden, dafl der Spalt 
glelchmafiig und vollstandig mit dem homogenen Reak- 
donsprodukt verfQlIt war. 

Beisplet2 

Es wurtdc wic unicr Beispiel eins beschrieben vcrfah- 
ren, Jcdoch als Dispersion eine handelsQb!iche Acrytdis- 
persion mis kurzketiigen Acrylstem verwendet Das rc- 
sultiercnde Reaktlonsprodukt war erwartungsgemftfl 
wesenillch h^er ats das Produkt aus Beispiel cins. Die 
abdiehtende Wirkung bei dem bcreits bcschriebenen 
Versuch war exakt die die gleiche. 



BelspleU 

Es wurde wie unter Beispiel eins beschrieben verfah- 
ren^die verwendete Dispersion jedoch auF elnen FK vOn 
5 40<ya mil Wasser verdtlnni. Das Reaktionsprodukt war 
prakiisch Idemtsch mit dem aus Beispiel i. 

Beispiel 4 

IC Es wurde ein Zweikomponentcnsystem hergestelli. 
bcsiehend aos einer Komponente A, diese hergestellt 
aus 50 GT eines handelsQblichen Prapolymeren aus TDI 
mit einem NCO-Gehalt von 1.6, 50 GT Tributyiphos- 
phat ais VerdOnner und 3 GT und eines Polyisocyanates 

j5 mit einem Gehalt an freicn NCO-Gruppen von 
30 Gew.o/o und einer IComponente B, diese hergestellt 
aus 90 GT einer handelsUblichen Terpolymerdispersion 
aus Eihylen, VinylaceiaT und VinylchJorid mit einem 
Festkdrper von 50^ und 8 GT Wasser. 2 GT Dimety- 

20 lethanolamin und einem GT eines wasserl6slkrhen Sili- 
concensides. 

Die Komponenten wurden mit einer Volumetrisch 
I : I dosicrcnden Hochdruckpumpe ubcr getrenntc 
Schlauchleitungen in cinen Mischkopf gefdrdert und 
25 dort Ober ein st&tisches Mischrohr (Kenics-Mischer) 
vermischi und ausgetragen. 

Es resultierte eine homogene Masse, die innerhalb 
von UO Sekunden unter schwachem aufsch&umen zu 
einem auDerordentlich z^hen, festen iCOrper mit sehr 
M f cinzelligcr Struktur verfesilgt war. 

Unter Verwendung eines Injcktionspackers wurde 
die gleiche Masse in elnen Betonkdrper injiziert in dem 
ein Spalt angeordnet war der mit Wasser unter einem 
Vordrudc von 5 bar durchstr6mt wurde. Der Wasser- 
35 durchfluB wurde innerhalb von 2,5 Minuten vOiri| ge- 
stoppt Bei einer dureh Kernbohntng erfolgten Uber- 
prQfung konnte festgestellt werden, daB der Spalt 
gldchm^ig und vollstftndig mit dem homogenen Reak- 
tionsproduki verfOlIt war, 

Paientansprtlche 

I. Verfahren zur HersteUung von stabilen Injck- 
tionsmassen, erhalien durch Umsetzung 
4S a) eines 1 bis 24Gew.*Vii NCX5-Gruppen ent- 

haltenden Additionsproduktes, erhalten durch 
Um&etzung eines Dt- oder Polyisocyanates mtt 
einem Hydroxylgruppen enihaiienden Polyet- 
her mil mehr aU 40 Gt^M Ethylenoxyd. Ver- 
so haimis NCO/OH dcs Additionsproduktes gro- 
Der ais 1. 

b) einer w&Origen Dispersion aus olefinisch un- 
ges^ttigten Verbindungen oder Palyurethanen 
Oder einer B^lume^emu1slo^ 
58 c) gegcbcncnfalls Wasser. 

' d) gegebenenf alls einem an sich bekannten Re- 
aktionsbeschleuniger oder Verzflgerer fllr die 
Umsetzung der Stoff e a, und c, 

e) gegebenenfalls einem inerten VerdUnnungs- 
fio mittel for a. das mit den Bestandteilen b. c und 

d mischbar ist, vorzugSweise «nem Alkohol 
Oder einem Ester. 

f) gegebenenfalls einem freien Dl- oder Poly- 
isoeyanat als Zusatzmitte! f (Ir a, 

65 dadurch gekennzeicfinet, daB man entweder die 
Komponenten in einem SchuB zusammengibi und 
Injizien oder die Komponente b, gegebenenfalls 
vermischt mit den Komponenien c und d. mit der 
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KomponentB a, diesc gegebenenfalls vermischl mii 
der Komponente e und gegebenenfalls ebcnfalls 

Be5tan<3teil«n der Komponente d und f zusammen- ^ 
gibl und unicr tnUnsiver Vcrmischung vereinigi 
und so cin rcaktionsf^iges Gemisch hersielli, wel- 5 
chesinjizierbarisL 

2. Vcrfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- ; 
zcichnei, daS die fComponenten durch Dosierpum- < 
pen gefisrden und kurz vor der Injektion durch 
Cine geeignete Mischeinrichiung intensiv vemischi 16 
werden. 

3. Vcrfahren nach Anspruch I bis 2» dadurch ge- 
kennzcichnct daD als Mischeinriqhtung ein mccha- 
nisch angetriebener Mischer venvendet wird. 

4. Vcrfahren nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge- la 
kcnnzeichnet, daD die Vennischung im 0«gen- 
sirominjekiionspnnzip erfolgt 

5. Vcrfahren nach Anspruch I bis 2> dadurch ge- 
kennzeichnet. daO als Mischeinrichlung cin siaii- 
sches wirkendes Mischsystem verwendei wird. 20 

Vcrfahren r^ach Anspruch I bis 5, dadurch ge- 
kenn2eichncl,da6 als Polyether fflr die Additions- 
verbindung ein Produkt mil einem MoI*Gev/ichi 
zwischen 500 und 10 000 eingcseczt wird. 

7. Vcrfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge* 25 
kennzeichnct. daft dcm System allgemeio bekannte 
Farbstoffe, Fullstoffe und/odcr verstirkendc Fa- 
sem einverleibi werden konnen. 

8. Vcrfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet.daB das Reaktionsprodukt ein homo- 30 
gener blasenfreier K.5rper isL. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Reaktionsmassc oberHSi- 
chenaktive Substanzen zugcmtscht wcrdcn USnn en. 

10. Vcrfahren nach AMpruCb I W« % dadurch ge- 3s 
kennzcichnei, daD die resulticrenden Rcaktions- 
produkte cine feinzelligc Oder mlkropordse 
Schaiimstruktur aufweisen. 



45 



ss 



60 



fi5 



PAGE1Qf1S*RCVDATMO0S2:37:54m[EastemSlandardT^^^ 



Fab-OS-zoos 02:44 



Froni*COZEN O'CONNOR 



215-665-2013 



T-160 P. 01 1/01 5 F-173 



— Leerseite - 



THIS PAGE LEH BIAHK 



PAGE 11115 ' RCVD AT 21»2005 2:37:54 PM [Eastern Standard Tiine] ' SVR:USPTO{^ 



